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(54) TiUe: THICKENING POLYMER, PREPARATION METHOD AND USES IN COSMETICS 

(54) TItre: POLYMERE EPAISSISSANT, PROCEDE DE PREPARATION ET APPLICATIONS EN COSMETIQUE 

(57) Abstract 

The invention concerns a method for preparing a composition in the form of an inverse latex, comprising an oil phase, an aqueous 
phase, at least a water-in-oil emulsifier (W/O), at least an oil-in-water emulsifier (O/W), between 20 wt. % and 70 wt. %, and preferably 
between 25 wt. % and 45 wt. %. of a branched or crosslinked anion polyelectrolyte witfi a strong acid function characterised in that it 
consists in: (a) emulsifying an aqueous solution containing a monomer and the optional additives previously adjusted to a pH less than 4, 
in an oil phase in the presence of one or several water-in-oil emulsifiers; (b) initiating the polymerisation reaction by introducing in the 
emulsion formed in (a), a free radical primer then allowing it to develop; (c) when the polymerisation reaction is completed, mtroducing 
one or several oil-in-water emulsifiers at a temperature less than 50 *C. 



(57) Abr^gd 

Proc6d6 de preparation d'une composition sous forme d'un latex inverse, comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins 
un agent toulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 6mulsifiant de type huile dans eau (H/E). de 20 % a 70 % en poids, et 
de pr6f6ience de 25 % §k 45 % en poids. d'un poly6lectrolyte anionique. branch^ ou r6ticul6, ^ base d'un monom6re poss6dant une fonction 
acidc fort caiact6ris6 en ce que: a) Ton 6mulsionne une solution aqueuse contenant le monom^re et les 6ventuels additifs pr6alablcment 
ajustde a un pH inf6rieur ^ 4, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents dmulsifiants de type eau dans huile; b) Ton 
amoice la inaction de polym6risation par introduction dans Tdmulsion form6e en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se 
d6rouler, c) lorsque la reaction de polymdrisation est termin6e. Ton introduit un ou plusieurs agents dmulsifiants de type huile dans eau ^ 
une temperature infdrieure ^ 50 ^C. 
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POLYMERE EPAISSrSSANT, PROCEDE DE PREPARATION ET APPLICATIONS EN COSMETIQUE 

5 La presents demande conceme des Latex eau dans huile 

6paississants. leur precede de preparation et leur application en tant qu'epaississant 
et/ou emulsionnant pour des produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la 
fabrication de preparations cosmetiques, dermo-phamnaceutiques ou 
pharmaceutiques. 

10 Diff6rents 6paississants existent et sont dej^ utilises pour ces usages. 

On connaTt en particulier les produits naturels tels que les gommes de guar ou 
i*amidon mais dont les inconvenients sont ceux inherents aux produits naturels. tels 
que la fluctuation des cours. les difficultes d'approvisionnement et une qualite 
aleatoire. 

15 Les polymeres synth^tiques sous fonne de poudre, principalement les 

polyacide-acryliques sont egalement largement utilises mais presentent Tinconvenient 
de n6cessiter une neutralisation lors de I'utilisation. car lis ne d6veloppent leur 
viscosite qu'^i partir d'un pH > 6,5 et leur mise en solution est souvent fastldieuse. 

II existe aussi des polymdres 6paississants synthetiques, se presentant 

20 sous forme de latex inverse, c'est-^-dire dont la phase continue est une huile. La mise 
en solution de ces latex est extr§mement rapide ; les polymdres contenus dans ces 
latex Inverses, sont le plus souvent des copoly meres acrylamide / acrylate de m6tal 
alcalin ou acrylamide/acrytamido 2-m6thyl 2-propane sulfonate de sodium ; iis sont 
d6ja neutralises et lorsqu'ils sont mis en solution dans Teau, par exemple a une 

25 concentration de 1%, on observe que le pH est gen^ralement superieur d 6. 

Les copolymeres acrylamide/acryiate de sodium ne developpent 
cependant pas de proprietes epaisslssantes importantes lorsqu'on abalsse le pH en 
dessous de 6 ; par centre les copolymferes acrylamide/acrylamido 2-m6thyl 
2-propanesulfonate de sodium decrits dans EP 0 503 853. gardent une capacite 

30 epaississante importante mSme a pH 4. 

Cependant, de tels copolym^res presentent des teneurs en 
monoacryiamide qui, bien qu'extremement faibles, pourraient conduire d rendre leur 
utilisation en cosmetique impossible dans un futur proche, suite ^ revolution de la 
legislation europeenne sur les substances dangereuses. 
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La demanderesse s'est done interess§e S fa synthese et ^ la mise au 
point de polym6res ' paississants. m§me en pH acide, sous fomie de latex inv rse 
sans utiliser de mono-acrylamide. 

L'invention a pour objet un precede de preparation d une composition 
comprenant une phase huile. une phase aqueuse. au morns un agent emuisifiant de 
type eau dans huile (E/H). au moins un agent 6mulslfiant de type huile dans eau 
(H/E). caracteris6e en ce que ladite composition est un latex inverse comprenant de 
20 % a 70% en poids. et de preference de 25 % d 45 % en poids. d'un poly6lectrolyte 
anionique. branch§ ou reticule, a base d'un monomdre poss6dant une fonction adde 
fort, caracterise en ce que : 

a) I'on §mulsionne une solution aqueuse contenant ies monomeres et ies 
eventuels additifs. dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents 
emulsifiants de type eau dans huile. 

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans I'^mulsion 
formee en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se derouler. 

c) lorsque la reaction de polymerisation est tenminee. Ton introduit un ou 
plusieurs agents Emulsifiants de type huile dans eau a une temperature inferieure d 
SOX. 

Par « agent emuisifiant du type eau dans huile », on designe des 
agents emulsifiants poss6dant une valeur HLB suffisamment falble pour foumir des 
emulsions eau dans huile tels que Ies polymeres tensioactifs commercialises sous ie 
nom de HYPERMER™ ou tels que Ies extraits de sorbitan, comma Ie monooieate de 
sorbitan commercialise par la Societe SEPPIC sous le nom de marque MONTANE 
80 , ou I'isosteorate de sorbitan commercialise par SEPPIC sous le nom de 
MONTANE 70"*. 

Par « agent emuisifiant du type huile dans eau », on designe des 
agents emulsifiants possedant une valeur HLB suffisamment eievee pour foumir des 
emulsions huile dans eau. tels que Ies esters de sorbitan ethoxyies comme l oieate de 
sorbitan ethoxyie avec 20 moles d'oxyde d'ethyiene. fhuile de ricin ethoxyiee d 40 
moles d'oxyde d'ethyiene, le laurate de sorbitan ethoxyie d 20 moles d'oxyde 
d'ethyiene ou I'alcool laurique ethoxyie d 7 moles d'oxyde d'6thyl6ne. 

Par polymere branch', on designe un polymer© non lineaire qui 
possede des chaTnes pendantes d maniere d obtenir. I rsque ce polymere st mis 
en solution dans I' au. fort etat d'enchevetrement conduisant d des vtscosites d bas 
gradient tr^s importantes. 
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Par polymere reticule, on designs un polymere non Iin6aire se 
presentant a I'etat de reseau tridimensionnel insoluble dans reau/rhais gonflable a 
reau et conduisant done a Tobtention d'un gel chimique. 

La composition preparee par le precede selon invention, peut 
comporter des motifs reticules et/ou des motifs branches. 

L'invention a notamment pour objet un precede tel que defini 
precedemment, caracterisee en ce que la polymerisation de ses monomeres 
pr6curseurs, est effectuee a un pH inferieur a 4 et, plus particulierement inferieur ou 
egal d 3,5. 

La fonction acide fort du monomere en comportant est notamment la 
fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, partiellement ou 
totalement salifiees, et de preference ledit monomere est choisi parmi Tacide 2-methyl 
2-[(1-exo 2-propenyl) amino] 1-propane-sulfonique partiellement ou totalement salifie 
sous forme de sel de sodium ou de sel d*ammonium. 

L'invention a plus particulierement pour objet un precede tel que defini 
prec6demment, caracterisee en ce que le polyelectolyte anionique est reticule et/ou 
branche avec un compost diethyl6nique ou polyethylenique dans la proportion 
molaire exprimee par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005% d 1%, et de 
preference de 0,01% d 0,1% et, de pr6ference celle pour laquelle I'agent de 
reticulation et/ou {'agent de ramification est choisi pamii le methacrylate 
d'ethyleneglycol, le diallyloxyacetate de sodium, le diacrylate de diethyleneglycol, le 
diallyl ur6e, te trimethylol propane-triacrylate ou le methylene-bis-acrylamide. 

Le latex selon Tinvention contient generalement de 2,5% a 15% en 
poids, et de preference de 4% d 9% en poids. d'agents emulsifiants, parmi lesquels 
de 20% S 50%. notamment de 25% d 40% du poids total des agents 6mulsifiants 
presents sent du type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% d 50%, 
notamment de 75% a 60%, du poids total des agents emulsifiants, sont du type huile 
dans eau (H/E). De tels latex sont aussi objet de la presente invention. 

Selon un aspect particulier, la composition telle que d6finie 
pr§c6demment, est caracteris6e en ce que la phase huile repr6sente de 15% S 40%, 
de preference de 20% d 25%. de son poids total. 

Cette phase huile est constituee soit par une huile min6rale 
commerciale cont nant des hydrocarbures satures de type paraffiniqu 
isoparafflnique, cycloparaffiniqu . pr6s ntant d temperature ambiartte, une density 
entre 0.7 et 0.9 et un point d'6buHition superieur i 180*C, tell que par exemple 
I'EXXOL™ D 100 S ou le MARCOL ™52 commercialise par EXXON CHEMICAL, 
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I'isohexadecane ou Tisododecane commercialise par BAYER, soit par une huile 
vegetale. soit une huile de synthese, soit par un melange de plusieurs de ces huiles. 

Selon un aspect prefere de la presente invention, la phase huile est 
5 constituee de MARCOL™52 ou disohexadecane ; Tisohexadecane. qui est identifie 
dans Chemical Abstracts par ie numero RN = 93685-80-4, est un melange 
d'isoparaffines en C12. Cie et C20 contenant au moins 97 % d'isoparaffines en C16. 
pamrii lesquelles Ie constituant principal est Ie 2,2.4.4,6.8.8-heptamethyl nonane (RN 
= 4390-04-9). II est commercialise en France par la societe BAYER. Le MARCOL'™ 
10 52 est une huile commerciale repondant a la definition des huiles de vaseline du 
Codex frangais. C*est une huile blanche minerale confomie aux reglementations FDA 
21 CFR 172.878 et CFR 178.3620 (a) et elle est inscrite a la Pharmacopee des USA. 
US XXIII (1995) et ^ la Pharmacopee europeenne (1993). 

Les latex contiennent entre 20 % et 50 % d'eau. Les latex selon 
15 I'invention peuvent egalement contenir divers additifs tels que des agents 
complexants. des agents de transfert. ou des agents limiteurs de chaine. 

Selon un autre aspect de la presente invention, celle-ci a pour objet un 
precede de preparation de la composition telle que d§finie precedemment. caract6ris6 
en ce que : 

20 a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et les 

eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents 

emulsifiants de type eau dans huile, 

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans I'emulsion 

formee en a), d'un initiateurde radicaux libres puis on la laisse se d6rouler, 
25 c) lorsque la r6action de polymerisation est temninee. Ton introduit un ou 

plusieurs agents 6mulsifiants de type huile dans eau d une temperature inferieure d 

50X. 

Selon une variante de ce precede, le milieu r^actionnel issu de TStape 
b). est concentr6 par distillation, avant la mise en oeuvre de Tetape c). 

30 Selon une variante preferee du proced6 tei que d6fini prec6demment, 

la reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydo-r6ducteur. qui peut 
etre de nature organique ou minerale, tel que le couple hydroperoxyde de cumene - 
m6tabisulfite de sodium, ou le couple hydroperoxyde d cumen -chlorure thionyle 
(SOCI2) ^ une temperature inf6rieure ou gal d lO^'C. puis c nduit soit d mani6re 

35 quasi-adiabatique jusqu'^ une temperature sup^rieure ou egale a 40*C t. plus 
particuli'rement sup6rieure ou egal ^ SOX. soit en controlant revolution de la 
temperature. Selon un autre variante du procede t I que defini pr^cedemment, la 
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reaction de polymerisation est realisee d temperature constante. Dans ce cas, il est 
avantageux d*utiliser I'azobis (isobutyronitrile) (AIBN) entre 40**C et 45X. 

5 Selon une autre mise en oeuvre preferee du proc^de, la solution 

aqueuse de depart est ajustee a un pH inferieur ou egal a 3.5. 

L'invention a aussi pour objet Tutilisation de la composition telle que 
definie pr^c^demment pour preparer une composition topique cosmetique. dermo- 
pharmaceutique ou phanmaceutique. 

10 Une composition topique selon {'invention, destinee a etre appliquee 

sur la peau ou ies muqueuses de Thomme ou de Tanimal, peut consister en une 
emulsion topique comprenant au moins une phase aqueuse et au moins une phase 
huile. Cette emulsion topique peut etre du type huile dans eau. Plus particuli^rement, 
cette emulsion topique peut consister en une emulsion fiuide, telle un lait ou un gel 

15 fluide. La phase huile de Temulsion topique peut consister en un melanges d'une ou 
plusieurs huiles. 

Une composition topique selon invention peut etre destinee ^ une 
utilisation cosm6ttque ou etre utilts6e pour preparer un medicament destine au 
traitement des maladies de la peau et des muqueuses. Dans ce dernier cas, ia 
20 composition topique comporte alors un principe actif qui peut par exemple consister 
en un agent anti-inflammatoire, un myorelaxant, un antifongique ou un antibacterien. 

Lorsque la composition topique est utilisee en tant que composition 
cosmetique destinee d etre appliquee sur la peau ou Ies muqueuses, elle peut ou non 
comporter un principe actif. par exemple un agent hydratant. un agent bronzant, un 
25 filtre solaire, un antirides, un agent d visee amincissante, un agent antiradicalaire, un 
agent antiacn^ique ou un antifongique. 

Une composition topique selon {'invention comporte habituellement 
entre 0,1 % et 10 % en poids de {'agent ^paississant defini ci-dessus. Le pH de la 
composition topique est de preference supSrieur ou 6gai d 5, plus pr6ferentiellement, 
30 il est compris entre 6 et 12. 

La composition topique peut en outre comporter des composes 
classiquement compris dans ce type de compositions, par exemple des parfums, des 
conservateurs, des colorants, des Emollients ou des tensioactifs. 

S Ion encor un autre aspect, invention conceme rutilisation du 
35 nouv I agent Epaississant conform d {'invention mentionnE ci-dessus, pour Epaissir 
et emuisionn r un composition topique comprenant au moins une phase aqueuse. 

La composition selon {'invention est un substitut intenessant ^ celles 
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vendues sous le nom SEPIGEL ® 305 ou SEPIGEL ® 501 par la d manderesse, car 
elle presente aussi una bonne compatibilite avec ies autres excipients utilises pour la 
5 preparation de fonnulations telies que Ies iaits, Ies lotions, Ies cremes, Ies savons, Ies 
bains, Ies baumes, Ies shampooings ou Ies apres-shampooings 

EHe est notamment compatible avec Ies concentres decrits et 
revendiques dans Ies publications intemationales WO 92/06778, WO 95/04592. 
W095/13863, WO 96/37285. WO 98/22207. WO 98/47610 ou FR 2734 496. avec Ies 

10 agents tensioactifs decrits dans WO 93/08204. 

Elle est particulierement compatible avec le MONTANOV"^ 68. le 
MONTANOV™ 82, le MONTANOV ™202. ou le SEPIPERL™ N. Elle peut egalement 
etre utilis6e dans des Emulsions du type de celles decrites et revendiquees dans EP 
0 629 396 et dans ies dispersions aqueuses cosm6tiquement ou physiologiquement 

15 acceptable avec un compos6 organo polysiloxane choisi, par example parmi ceux 
decrits dans WO 93/05762 ou dans WO 93/21316. 

Elle peut egalement Stre utilisee pour former des gels aqueux a pH 
acide cosmetiquement ou physiologiquement acceptables. tels que ceux d6crit dans 
WO 93/07856; elle peut Egalement etre utilisee en association avec des celluloses 

20 non-ioniques. pour former par exemple des gels de coiffage tels que ceux decrits 
dans EPO 684 024. ou encore en association avec des esters d'acides gras et de 
Sucre . pour former des compositions pour le traitement du cheveux ou de la peau 
telies que celles decrites dans EP 0 603 019. ou encore dans Ies shampooings ou 
apres-shampooings tels que d6crits et revendiqu6s dans WO 92/21316 ou enfin en 

25 association avec un homopolymdre anionique tels que le CARBOPOL™ pour former 
des produits de traitement des cheveux comme ceux d6crits dans DE 195 23596. 

La composition selon Tinvention est 6galement compatible avec Ies 
Principe actifs tels que par exemple, Ies agents auto-bronzants comme le dihydroxy- 
ac6tone (DHA) ou Ies agents anti-acn6; elle peut done 6tre introduite dans des 

30 compositions auto-bronzantes comme celles revendiqu6es dans EP 0 715 845. 
EP 0 604249, EP 0576188 ou dans WO 93/07902 

Elle est Egalement compatible avec Ies derives N-acyl6s 
d'aminoacides, ce qui penmet son utilisation dans des compositions apaisantes 
notamment pour peau sensible, telies qu cell s d§crites ou rev ndiqu6es dans 

35 WO 92/21318. WO 94/27561, WO 98/0961 1. WO 99/00109. 

L s exemples qui suivent ont p ur but d'illustrer la presente invention 
sans toutefois la limiter. 
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Exemple 1 : 

1) Preparation d'un latex inv rs 

a) On charge dans un b^cher, sous agitation 
5 - 220 g d'eau pemiut6e 

- 138,1 g d*une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium a 48 % (en 

poids) 

- 343.5 g de Tacide 2-methyl-2[(1-oxo-2 propenyl) amino] 1 -propane 

sulfonique 

10 - 0,18 g de di6thytene triamine pentac6tate de sodium 

- 0,22 g de m6thylene-bis-acrylamjde 

le pH de la phase aqueuse pr^cedemment decrit est ajuste a 3,5 et la 
quantite de phase aqueuse est completee jusqu'a concurrence de 707 g par ajout 
d'eau pemiutee. 

15 Parallfelement. on prepare une phase organique en introduisant dans 

un becher agite successlvement : 

- 220 g d'isohexadecane 

- 22 g de Montane 80 VG (oleate de sorbitan commercialise par 

SEPPIC) 

20 - 0,2 g azo-bis-isobutyronltrile 

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase 
organique puis soumtse ^ une agitation m^canique violente de type ultra-turrax® 
commercialism par IKA. 

L'6mulsion obtenue est ators transf6r§e dans un r^acteur de 
25 polymerisation. USmulsion est soumise d un barbotage d*azote important de mani^re 
d 6liminer Toxygdne et refroidit ^ environ 6-6*'C. 

On introduit aiors 5ml d'une solution contenant 0,42 % (en poids) 
d'hydroperoxyde de cum^ne dans Tisohexaddcane. 

Aprds un temps suffisant pour une bonne homogen6isation de la 
30 solution, on introduit aiors une solution aqueuse de mStabisulftte de sodium (0,4 g 

viai lo I WW nil u cciu/ CI laiowii vie? ^,v/ iiiuiiiiiiut^. wmuwwuwuwii icoiiiov^ ivjciiifc 

environ 60 minutes. 

P ndant cette introduction, on taisse monter la temperature dans I 
r6acteur de polymerisation jusqu'd la temperature finale de p lymerisation. 
35 On maintient aiors le milieu reactionn I pendant environ 90 minutes e 

cette temperature. 
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L'ensemble est refroidi jusqu'a une temperature d'environ 35^*0 et on 
introduit lentement 30 g d'oleate d sorbitan 6thoxyle a 20 moles d'oxyde d'ethylene. 

5 On obtient Temulsion desiree ayant les viscosites suivantes : 

Viscosite a 25*C du latex a 3 % dans I'eau (Brookfield RVT, Mobile 6, 
Vitesse 5) : n = 93800 mPas. 

2) Stabilite du latex au pH 

10 Les mesures de viscosite de gels a 3 % du latex inverse prepare au 

paragraphe precedent en pH acide. ajuste par une solution diluee d'aide lactique, 
montrent que celui-ci est stable : 



pH 


n 


3,04 


76.800 




4,00 


94.000 




5.00 


93.000 



15 Viscosite a 3 % dans Teau (Brookfield RVT, Mobile 6. vitesse 5). 

3) effet <c break » 

On prepare avec chacun des latex prepares aux paragraphes A d C 
precedents, des formules cosmetiques comprenant : 
20 0,5%, 1%. 1 ,5%, 2%. 2.5% ou 3% de latex 

5% de SIMULSOL 165. 
20% de LANOL 1688 
0,5% de SEPICIDE HB 
eau qsp 100% 

25 

On constate que le toucher de ces 6mulsions est tres particulier a partir 
de 1% de polymere dans la solution et que cette difference s'accentue avec 
Taugmentation de la concentration ; il s'agit d'un toucher tres frais au d6but qui fond 
complMem nt sur la peau, toucher que I'on ne ress nt pas du tout avec les latex 
30 d'etat de la techniqu . 
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Ex mpl 2 : Cr^ me d soin 

Cydomethicone : 
Compose de Texemple 1 : 
MONTANOV~68 : 

Conservateur : 
Lysine : 

EDTA (sal disodique) : 
Gomme de xanthane : 

Glycerine : 

Eau : 



qsp 



10% 
0,8 % 
4,5 % 
0,65 % 
0,025 % 
0,05 % 
0,2 % 
3% 
100% 



Exemple 3 : Creme de soin 

Cydomethicone : 10 % 

15 Compose de Texemple 1 : 0,8 % 

MONTANOV " 68 : 4,5 % 

Perfluoropolymetliylisopropylethe r : 0,5 % 

Conservateur : 0,65 % 

Lysine : 0,025 % 

20 EDTA (sel disodique) : 0,05 % 

PEMULEN'TR: 0,2% 

Glycerine : 3 % 
Eau: qsp 100% 

25 Exemple 4 : Baume apres-rasage 

FORMULE 

A Compos6 de Texemple 1 : 1.5 % 
Eau: q.s.p 100% 

30 B MICROPEARL'MIOO: 5,0% 

Parfum: 0,20 % 

Ethanol95^ 10.0% 
MODE OPERATOIRE 
35 Ajouter B dans A. 



BNSDOCID: <WO 9942521 A1 I > 
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Exetnple 5 : Emulsion satin 'e pour i c rps 

FORMULE 

A SIMULSOL™ 165 : 5.0 % 

I_AN0L"1688: 8.50% 

Beurre de Karite : 2 % 

Huile de paraffine : 6,5 % 

LANOL~14M: 3% 

l_ANOL~S: 0,6% 



B Eau : 66.2 % 

C MICROPEARL ~ M 100: 5 % 

15 D Compos6 de I'exemple 1 : 3% 

E SEPICIDE~CI: 0,3% 

SEPiCIDE~HB: 0,5% 

MONTEINE ~ CA : 1 % 

20 Parfum : 0,20 % 

Acetate de vitamine E : 0,20 % 
Sodium pyroiidinone carboxylate: 1 % (agent hydratant) 

MODE OPERATOIRE 

25 Ajouter C dans B, 6mulsionner B dans A d 70°C, puis ajouter D ^ 60°C puis E d 

SOX. 

Exemple 6 : Lait corporel 
FORMULE 

30 A SIMULSOL™ 165: 5,0% 

LANOL~1688: 12,0% 

LAN0L"14M: 2,0% 

Alcool c6tylique: 0,3 % 

SCHERCEMOL ~ OP: 3 % 



35 



B Eau : Q S P 100% 



BNSOCX^IO: <WO 9»t2531A) I > 
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C Compost de I'exemple 1 : 0,35 % 

D SEPICIDE~CI: 0,2% 
5 SEPICIDE ™ HB : 0,5 % 

Parfum : 0.20 % 

(Le SCHERCEMOL " OP est un ester Emollient a effet non gras) 

MODE OPERATOtRE 
10 Emulsionner B dans A vers 75°C ; ajouter C vers SCO, puis D vers SCO 

Example 7 : creme H/E 

FORMULE 

A SlMULSOL^ieS: 5.0% 

15 LANOL~1688: 20.0% 

1 ,0% (additif d effet stabiiisant 

B Eau : Q S.p. 100% 

C Compose de I'exemple 1 : 2,50% 

20 D SEPICIDE™ CI: 0.20% 

SEPICIDE~HB: 0.30% 

MODE OPERATOIRE 

Introduire B dans A vers TS'C ; ajouter C vers SO'C, puis D vers 45°C 



25 



30 



Exemple 8 : gel solaire non gras 

FORMULE 

A Compost de i'exemple 1 : 3,00% 

Eau : 30% 



SEPICIDE™ HB : 0,30% 

Parfum: 0,10% 

35 C Colorant: qs. 

Eau : 30% 



BNSDOCID: <WO 9942521 A 1 I > 
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D MICROPEARL™M100: 3.00% 

Eau : q.s.p 100% 

5 

E Huile de silicone : 2,0% 

PARSOL™ MCX : 5.00% 

MODE OPERATOIRE 
10 Introduire B dans A; ajouter C.puis D, puis E. 

Exempie 9 : Lait solaire 
FORMULE 

A SEPIPERL™N : 3.0% 

15 Huile de sesame : 5,0% 

PARSOL™ MCX : 5.0% 

Can^ghenane X : 0,10% 



20 



25 



B Eau : q.s.p. 100% 

C Compose de I'exemple 1 : 0,80% 

D Parfum : q s. 

Conservateur : qs. 

MODE OPERATOIRE 

Emuisionner B dans A d TS^C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C et 
ajuster ie pH si n^cessalre 



30 Exempie 10 : Gel de massage 

FORMULE 

A Compost de I'exemple 1 : 3,5% 

Eau : 20,0% 

35 B Colorant: 2 gouttes/100g 

Eau : q s- 
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Alcool : 
Menthol : 



10% 
0.10% 



Huile de silicone 



5,0% 



10 



15 



MODE OPERATOIRE 

Ajouter B dans A; puis ajouter au melange, C puis D 

Exetnple 1 1 : gel soin de massage 
FORMULE 

A Compose de I'exemple 1 
Eau : 

B SEPtCIDE'" CI: 

SEPICIDE~ HB: 
Parfum : 



3.00% 
30% 

0.20% 
0.30% 
0,05% 



20 



C colorant : 
Eau : 

D MICROPEARL™ SQL: 

LANOL™ 1688 : 



q.s. 

q.s.p 100% 

5.0% 

2% 



25 



MODE OPERATOIRE 

Pr§parer A; addltionner B, puis C, puis D. 



30 



Exemple 12 : Gel coup d'6ciat 

FORMULE 

A Compost de i'exemple 1 : 



cau 



4% 



B 



ELASTINE HPM: 



5.0% 



35 



MICROPEARL M 100: 
Eau : 



3% 
5% 
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D SEPICIDE™ CI: 0,2% 

SEPICIDE^ HB: 0,3% 

5 Parfum: 0.06% 

Sodium pyrolidinone carboxylate 50%: 1 % 

Eau ; q.s.p. 100% 

MODE OPERATOIRE 
10 Preparer A; additionner B. puis C, puis D. 

Exemple 13 : Latt corporal 

FORMULE 

A SEPIPERL~N : 3,0% 

15 Triheptonate de glycerol : 10.0% 

B Eau: q.s.p. 100% 

C Compose de Texempie 1 : 1 .0% 

20 

D Parfum : q.s. 

Conservateur : q.s. 
MODE OPERATOIRE 

Fondre A a environ JS'^C . Emulsionner B dans A d 75**C puis ajouter C vers 
25 60X, puisD. 

Exemple 14 : Emulsion demaquillante ^ Thulle d'amande douce 

FORMULE 

MONTANOV~68 : 5% 

30 Huile d'amandes douces : 5% 

Eau: q.s.p. 100% 

Compost de Texemple 1 ; 0,3% 

Glycerine : 5% 

Conservateur : 0,2% 

35 Parfum : 03% 



BNStXX^tD: <WO 
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Exemple 15 : Cr^ me hydratant pour peaux grass s 
FORMULE 



MONTANOV™ 68 : 


5% 


C^tylstearyloctanoate : 


8% 


Octyl palmitate : 


2% 


Eau : 


q.s.p.100% 


Compose de I'exemple 1 : 


0,6% 


MICROPEARL~ M100: 


3.0% 


Mucopolysaccharides: 


5% 


SEPICIDE™ HB: 


0,8 


Parfum: 


03% 



15 Exemple 16 : Baume apr6s-rasage apaisantsans alcool 



FORMULE 

Melange de lauryt aminoacides : 0,1% S 5% 

Aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% d 0,5% 

LANOL™ 99 : 2% 

20 Huile d'amandes douces : 0,5% 

Eau : q.s.p.100% 

Compos6 de Texempie 1 : 3% 

SEPICIDE" HB : 0.3% 

SEPICIDE™ CI : 0.2% 

25 Parfum : 0,4% 



Exemple 17 : Crdme aux AHA pour peaux sensibles 



FORMULE 

Melange de iauryi aminoacides : 0,1% ^ 5% 

30 Aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% d 0,5% 

MONTANOV™ 68 : 5.0% 

Eau : q.s.p.100% 

Compost d rexemple 1 : 1 ,50% 

35 Acide gluconique; 1 ,50% 

Tri6thanolamine : 0,9% 
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SEPICIDE™ HB : 0,3% 

SEPICIDE~CI : 0.2% 

Parfum : 0,4% 

Exemple 18 : Soin apaisant apres-soieil 

FORMULE 

Melange de lauryl aminoacides: 0,1% a 5% 

Aspartate de magnesium et de potassium: 0,002% d 0,5% 

LANOL^Sg: 10.0% 

Eau: q.s.p.100% 

Compose de I'exemple 1 : 2,50% 

SEPICIDE™ HB: 0,3% 

SEPICIDE™ CI: 0,2% 

Parfum: 0,4% 

Colorant: 0,03% 

Exemple 19 : Lait ddmaquiliant 

FORMULE 

SEPIPERL^N 3% 

PRIMOL 352: 8.0% 

Huile d'amandes douces: 2% 

Eau: q.s.p.100% 

Compost de I'exemple 1: 0,8% 

Conservateur. 0,2% 

Exemple 20 : Lait corporel 
FORMULE 

SEPIPERL~N: 3,5% 

LANOL"* 37T: 8.0% 

SOLAGUM~L: 0.05% 

Eau: q.s.p.100% 

Benzophdnon : 2.0% 

Dim6thlcone 350cPs: 0,05% 

Compost d I'exemple 1 : 0,8% 

Cons rvat un 0,2% 

Parfum: 0.4% 
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Exemple 21: 'mulsi n fluide d pH alcalin 

MARCOL~82: 5.0% 

NaOH: 10.0% 

5 Eau: q.s.p.100% 

Compost de I'exempie 1 : 1 ,5% 

Exemple 22 : Fond de teint fluide 
FORMULE 

10 SIMULSOL~166 5.0% 

LANOL~ 84D: 8.0% 

LAN0L""99: 5.0% 

Eau: q.s.p.100% 

Pigmente et charges min§rales: 10,0% 

15 Compost de I'exempie 1 : 1.2% 

Conservateur: 0.2% 

Parfum: 0,4% 

Exemple 23 : Lait solaire 

20 FORMULE 

SEPIPERL~N 3.5% 

LANOL~37T: 10,0% 

PARSOL NOX~: 5.0% 

EUSOLEX~4360: 2,0% 

25 Eau: qs.p. 100% 

Compos6 de I'exempie 1 : 1 .8% 

Conservateur: 0,2% 

Parfum: 0,4% 

30 Exemple 24 : Gel contour.des yeux 

w^^\r^m m» ■■ ^ 

Compost de Texemple 1 : 2,0% 
Parfum: 0,06% 
Sodium pynrolidinonecarboxylate: 0,2% 
35 DOW CORNING™ 245 FLuid 2,0% 

Eau: p.s.p. 100% 



BNSDOCID: <WO 
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Exemple 25: composition d soin non rinc^e 
FORMULE 

Compose de i'exemple 1 : 

Parfum: 

Conservateur 

DOW CORNING™ X2 8360: 

DOW CORNING™ Q2 1401: 

Eau: 

Exemple 26: gel amincissant 

Compost de I'exemple 1 

Ethanol 

Menthol 

Cafeine 

Extrait de aiscus 
Extrait de lierre 
SEPICIDE~HB 
Eau 



1,5% 

q.s 

q.s. 

5,0% 

15,% 

q.s.p. 100% 



5% 
30% 
0.1 % 
2,5 % 
2% 
2% 
1 % 

q.s.p. 100 % 



Exemple 27 : Baume apr^s-rasage apaisant sans alcool 
FORMULE 



25 



LIPACIDE PVB: 

LANOL~ 99 : 

Huile d'amandes douces : 



1,0% 
2,0% 
0,5% 



30 



B Compost de I'exemple 1 

C Eau : 

D Parfum : 

SEPICIDE" HB : 
SEPICIDE" CI : 



3,5% 

q.s.p. 100% 

0,4% 
0.4% 
0,2% 
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Exemple 28: G I rafrafchissant apres-rasage 

FORMULE 

A LIPACIDE™ PVB : 0,5% 

5 LANOL™ 99 : 5,0% 

Compose de I'exemple 1 2,5% 

B eau : q.s.p.100% 

10 C MICROPEARL"* LM : 0,5% 

Parfum : 0,2% 

SEPICIDE™ HE : 0,3% 

SEPICIDE~ CI : 0,2% 

15 

Exempie 29: Soin pour les peaux grasses 

FORMULE 

A MICROPEARL~M310: 1,0% 

Compost de I'exemple 1 5,0% 

20 Isononanoate d'octyle : 4.0% 

B Eau : q.s.p.100% 

C SEPICOrrrROL'" A5 : 4.0% 

25 Parfum: 0,1% 

SEPICIDE™ HB : 0.3% 

SEPICIDE~ CI : 0.2% 

D CAPIGEL™ 98 : 0.5% 

30 Eau : 10% 

Exemple 30 : Creme aux AHA 
FORMULE 

A MONTANOV~ 68 : 5.0% 

35 LIPACIDE~PVB: 1.05% 

LAN0L'"99: 10,0% 
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B Eau : Q-S P- 100% 

Acid gluconique : 1 .5% 

TEA (triethanolamine) : 0,9% 

C Compose de Texemple 1 1 .5% 

D Parfum: 0.4% 

SEPICIDE"" HB: 0,2% 

SEPICIDE™ CI: 0.4% 



Exemple 31 : Autobronzant non gras pour visage et corps 
FORMULE 

A LANOL~ 2681 : 3,0% 

Compose de I'exemple 1 2,5% 



'o 



B Eau: q.s.p.100% 

Dihydroxyacetone : 3,0% 

C Parfum : 0.2% 

20 SEPICIDE~HB: 0.8% 

NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 



Exemple 32 : Lait solaire au monoT de Tahiti 

25 FORMULE 

A Monoi de Tahiti : 10% 

LIPACIDE™ PVB : 0,5% 

Compost de i'exemple 1 2,2% 

30 B Eau : <? S P- 100% 

C Parfum : 0,1% 

SEPICIDE~ HB : 0,3% 

SEPICIDE'" CI : 0.1% 

35 M6thoxycinnamat d'octyle : 4.0% 
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Exemple 33 : Soin soiaire pour I visage 

FORMULE 

A Cyclom6thicone et dimethiconol : 
Compose de I'exemple 1 



4,0% 
3,5% 



B 



Eau : 



q.s.p. 100% 



10 



15 



20 



C Parfum : 

SEPICIDE'" HB : 
SEPICIDE™ CI : 
M§thoxycinnamate d'octyle : 
Micatitane : 
Acide lactique : 

Exemple 34 : Emulsion bronzante sans soleil 

FORMULE 

A LANOL™ 99 : 

MONTANOV'" 68 : 
Param6thoxycinnamate d'octyle : 



0,1% 

0,3% 

0,21% 

5.0% 

2,0% 

q.s.p. pH = 6,5 



15% 

5,0% 

3,0% 



25 



30 



35 



B Eau : 

Dihydroxyac6tone : 
Phosphate monosodique 

C Compost de I'exemple 1 
D Parfum : 

SEPICIDE'" HB : 

NaOH: 

Compost de I'exemple 1 
Silicone volatil 
Monopropyl^n glycol 
Eau d^min ' raliste 
Glycerine 



q.s.p. 100% 

5.0% 

0.2% 

0,5% 
0,3% 
0.8% 

q.s. pH=5. 



1,5% 
25% 
25% 
10% 
qsp 100% 
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Exempie 36 : G I amincissant 

Compose de 1' xempi 1 

Isononyiisononanoate 

Cafeine 

Ethanol 

MICROPEARL™ LM 
Eau d^min^ralis^e 
Conservateur parfum 

Example 37 : Lait d^maquillant 

SIMULSOL™ 165 
MONTANOV™ 202 
Caprylate-caprate trigtyceride 
PECOSIL™ OCT 
Eau d^min^raiisee 
CAPIGEL™ 98 
Compost de I'exemple 1 
PROTEOL™ OAT 
NaOH 



1,5% 

2% 

5% 

40% 

2% 

qsp 100% 
qs 



4% 
1 % 
15% 
1 % 
qs 

0,5 % 
1 % 
2% 

qsp pH 7 



Exempie 38 : Cr^me soiaire 



SIMULSOL™ 165 3 % 

MOI^ANOV™ 202 2 % 

25 BenzoateC12-C15 8% 

PECOSIL™ PS 100 2 % 

Dim^thicone 2 % 

Cyclom^thicone 5 % 

Octyi-m6thoxy-cinnamate 6 % 

30 Benzoph6none-3 4 % 

Oxyde de Titane 8 % 

Gomme xanthane 0,2 % 

Butytene-glycol 5 % 

Eau d6mln6ralis6e qsp 100 % 

35 Compost de I'exemple 1 1,5% 

Conservateur, parfum qs 
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Ex mple 39 : Gel de soin peaux mixtes 

Compose de I' xemple 1 
Squalane v^g^tal 
Dimethicone 
SEPICONTROL™ A5 
Gomme xanthane 
Eau 

Conservateur, Parfum 

Example 40 : Voile parfum^ pour le corps 

Compose de I'exemple 1 

Cyclom^thicone 

Parfum 

MICROPEARL™ M100 
Glycerine 

Eau d§mineralis6e 



4 % 
5% 
1 ,5 % 
4% 
0.3 % 
qsp 100 % 
qs 



1,5% 

5% 

2% 

5% 

5% 

qsp 100 % 



20 



25 



30 



35 



Example 41 : Cr^me vitamin6e 

SIMULSOL™ 165 
MONTANOV™ 202 
Caprylic/capric triglycerides 
Palmitate de vitamine A 
Acetate de vitamine E 
ly/IICROPEARL™ M305 
Compost de Texemple 1 
Eau 

Conservateur, parfum 



5% 
1 % 
20% 
0.2 % 
1 % 
1.5% 
0.7 % 
qsp 100 % 
qs 



Le MONTANOV™ 68 (c6t6aryl glucoside), est une composition auto- 
6mulsionnable telle que d6crite dans WO 92/06778, commercialls6e par la soci6t6 



Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher tres doux et d 
action matifiante commercialls6e par la soci6t6 MATSUMO 

Le SEPICIDE™ CI. imidazolidine ur6e, est un agent conservateur commercialism 
par la socidtS SEPPIC. 

PEMULEN™ TR est un polym^re acrylique comm rcialis6 par GOODRICH. 

L SIMULSOL™ 165 est du st6arate d glycerol auto-6mulsionnable 
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commercialisee par la societe SEPPIC. 

Le LANOL™ 1688 est un ester emollient a effet non gras commercialise par la 
5 society SEPPIC. 

Le LANOL™ 14M et le LANOL ® S sont des facteurs de consistance 
commercialises par la societe SEPPIC. 

Le SEPICIDE"" HB , qui est un melange de phenoxyethanol, de methyl paraben. 
d'ethylparaben, de propylparaben et de butylparaben, est un agent conservateur 
10 commercialise par la societe SEPPIC. 

La MONTEINE™ CA est un agent hydratant commercialise par ia society 
SEPPIC. 

Le SCHERCEMOL™ OP est un ester emollient ^ effet non gras. 
Le LANOL~ P est un additif a effet stabilisant commercialise par la societe 
15 SEPPIC. 

Le PARSOL"** MCX est de I'octyl param6thoxycinnamate; commercialise par la 
societe GIVAUDAN. 

Le SEPIPERL"** N est un agent nacrant. commercialise par la societe SEPPIC, a 
base d*un melange d'alkyi poly glucosides tels que ceux decrits dans WO 95/1 3863. 
20 Le MICR0PEARL~ SQL est un melange de micro particules renfermant du 

squalane qui se libdre sous Taction du massage; il est commercialise par la soci6t6 
MATSUMO. 

Le LANOL'^ 99 est de risononyl isononanoate commercialise par la societe 
SEPPIC. 

25 Le LANOL"** 37T est du triheptanoate de glyc6rol, commercialise par la soci6te 

SEPPIC. 

Le SOLAGUM"" L est un canraghenane commercialise par la societ6 SEPPIC. 
Le MARCOL™ 82 est une huile de paraffine commercialisee par la soci6te 
EXXON. 

30 Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialism par la soci6te 

SEPPIC. 

Le PARSOL NOX'*" est un filtre solaire commercialise par la soci6t§ GIVAUDAN. 
V EUSOLEX"** 4360 est un filtre solaire commercialise par la soci6t§ MERCK. 
Le DOW CORNING™ 245 Fluid est d la cyclomfethicone, comm rcialis6e par la 
35 soci ' t6 DOW CORNING. 

Le LIPACIDE™ PVB, est un hydrolysat d proteines de ble acyle comm rciaiisd 
par la society SEPPIC. 
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Le MICROPEARL LM st un melange de squalane, de polymethylmethacrylate 
et de menthol, commercialise par la sociSte SEPPIC. 

Le SEPICONTROL"* A5 est un melange capryloy glycine, sarcosine. extrait de 
cinnamon zylanicum, commercialis6 par la societe SEPPIC, tel que ceux decrits dans 
la demande intemationale de brevet PCT/FR98/01313 deposee le 23 juin 1998. 

Le CAPIGEL"* 98 est un copolymere acrylique commercialise par la soci6te 
SEPPIC. 

Le LANOL"" 2681 est un m6lange caprylate, caprate de coprah. commercialise 
par la societe SEPPIC. 

Le MONTANOV™ 202, est une composition APG/alcools gras telle que d6crite 
dans W09 98/47610, commercialisee par la societe SEPPIC. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de preparation d'une composition sous forme d'un latex 
inverse, comprenant une phase huile, une phase aqueuse. au moins un agent 
5 emuisifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 6mulsifiant de type huile 
dans eau (H/E), de 20 % a 70 % en poids. et de preference de 25 % a 45 % en poids. 
d'un poiyelectrolyte anionlque, branche ou reticul6, a base d'un monomere poss6dant 
une fonction acide fort caracterise en ce que : 

a) Ton 6mulsionne une solution aqueuse contenant le monomere et les 
10 eventuels additlfs prealabiement ajustee a un pH inf§rieur i 4, dans une phase huile 

en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants de type eau dans huile, 

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans 
r§mulsion fomiee en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se derouler, 

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, I on introduit un 
15 ou plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau a une temperature inferieure 

d 50X. 

2. Procede tel que d6fini d la revendication 1 , caracterise en ce que la 
solution aqueuse de depart est pr6alablement ajust6e a un pH inf6rieur ou ^gal ^ 3,5. 

3. Proc6d6 tel que defini ^ Tune des revendications 1 ou 2, caracteris6 
20 en ce que la fonction adde fort du monomere precurseur du poly6!ectrolyte anionique 

est la fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, et de preference 
ledit monomere est choisi parmi I'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) aminol 1- 
propane-sulfonique ou I'acide styrenesulfonique. 

4. Procede tel que defini e Tune quelconque des revendications 1^3, 
25 caracterise en ce que I'un des addltifs presents dans la solution aqueuse de I'etape a) 

est un agent de reticulation et/ou un agent de ramification choisi parmi les composes 
diethyleniques ou polyethyleniques dans la proportion molaire exprimee par rapport 
aux monomeres mis en oeuvre, de 0.005 % e 1 %, et de preference de 0,01 % a 
0.1 %. 

30 5. Procede tel que defini d la revendication 4, dans lequel I'agent de 

reticulation et/ou I'agent de ramification est choisi parmi le m6thacrylate 
d'ethyleneglycol, le diallyloxyacetate de sodium, le diacrylate d'ethyleneglycol. le 
diallyl uree, le trimethylol pr pane-triacrylate ou le methyiene-bis-acrylamide. 

6. Variante du precede tel que defini d I'un des rev ndications 1 d 5. 

35 selon iaqu lie le milieu reactionnel issu de I'etape b), est concentre par distillation, 
avant la mise en oeuvre de retape c). 
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7. Composition compr nant une phase huile, une phase aqueuse, au 
moins un agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 
6mulsifiant de type huile dans eau (H/E), caract6risee en ce que ladite composition 

5 est un latex inverse comprenant de 20 % d 70 % en poids, et de preference de 25 % 
d 45 % en poids, d*un poly^tectrolyte anionique, branch^ ou reticule, ^ base d'un 
monomere poss§dant une fonction acide fort, et caract^risee en ce que ladite 
composition contient de 2,5 % S 15 % en poids, et de preference de 4 % d 9 % en 
poids, d'agents emulsifiants parmi lesquels de 20 % a 50 %, notamment de 25 % d 40 

10 % du poids total des agents emulsifiants presents sont du type eau dans huile (E/H) 
et parmi lesquels de 80% d 60%, notamment de 75 % a 60 %, du poids total des 
agents emulsifiants, sont du type huile dans eau (H/E). 

8. Composition telle que definie a la revendication 7, dans laqueile la 
fonction acide fort du monomere est la fonction acide sulfonique ou la fonction acide 

15 phosphonique, partiellement ou totalement salifiees, et de preference ledit monomere 
est choisi parmi I'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-propenyl) amino] 1-propane-sulfonique 
partiellement ou totalement saltfie sous forme de sel de sodium ou de sel 
d'ammonium. 

9. Composition telle que definie ^ Tune des revendications 7 ou 8, dans 
20 laqueile le polyeiectrolyte anionique est reticule et/ou branche avec des composes 

diethyleniques ou polyethyleniques dans la proportion molaire exprimee par rapport 
aux monomeres mis en oeuvre. de 0,005 % a 1 %, et de preference de 0,01 % k 
0,1 %, ledit agent de reticulation et/ou Tagent de ramification etant de preference 
choisi parmi le methacrylate d'6thyleneglycol, le diallyloxyacetate de sodium, le 
25 diacrylate d'ethyleneglycol. le diallyl uree, le trimethylol propane-triacrylate ou le 
methyiene-bis-acrylamide. 

10. Composition telle que definie e Tune des revendications 7^9, 
caracterisee en ce que la phase huile represente de 1 5 % d 40 % de preference de 
20 % e 25 %, de son poids total. 

30 11. Composition telle que definie d la revendication 10 dans laqueile la 

nh^ftA hui!^ 6st c-onstltue^ cl'fsoh^y^idec^n'? ou d'hul!^ b!?inch^ rnln^r?!^. 

12. Composition telle que definie a Tune quelconque des 
revendications 7 d 1 1 , caracterisee en ce qu'eile contient n outre un ou piusieurs 
additifs choisis notamment parmi I s agents compi xants. I s agents de transfert ou 

35 les agents limiteurs de chaTnes. 

13. Utilisation de la composition telle que definie a Tune des 
revendications 7 12. pour preparer une composition topique cosm6tique. dermo- 



BNSDOOD: <WO 9942521 A 1 I > 



wo 99/42521 



PCT/FR99/00353 



28 

pharmaceutiqu ou phamriaceutique. 

14. Composition cosmetique, dermo-pharmaceutique ou 
pharmaceutique comprenant de 0,1 % ii 10 % en poids d*un latex inverse tel que 

5 defini a Tune des revendications 7^12. 

15. Composition telle que definie a la revendication 14, sous la fonrne 
d'un lait, d'une lotion, d'un gel, d'une creme, d'un savon, d'un bain moussant, d'un 
baume, d*un shampooing ou d'un apres shampooing. 

16. Composition apaisante pour peau sensible comprenant un latex 
10 inverse tel que d6fini a I'une des revendications 7 a 12 et un ou plusieurs 

aminoacides N-acyles. 
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